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Fabriques de Produits Chimiques de Thann et de Liulhouse, 
T h a n n (Ht-Rhin), Frankreich 



Verfahren zur Herstellunp eines liohtbestandigen Titan - 
dioxyd-Pigments 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
lichtbestandigen Titandioxyd -Pigments , das eine gute Bestan- 
digkeit gegeniiber unerwunschten f otoehemischen Reaktionen in 
den Schichtenlagen auf Basis von Formol-Melamin-Harzen besitzt. 

Es ist bekannt, daB die Titandioxyd-Pigmente Veranlassung 
zu betraohtlichen f otoehemischen Reaktionen geben, wenn sie in 
eine dem Licht ausgesetzte reaktionsf ahige Umgebung eingeftibrt 
worden sind f Die Reaktion verschlechtert schnell die anfang- 
liche Farbung der Pigmente und soli so weit als miiglich ver- 
mindert werden. 
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Es iat bereits bekannt, eine wasarige 3uapenaion von Titandio- 
xyd mit Silikaten, u.a. mit Magnesium-Silikat zu v rsetzen 
und das Pigment naoh Abfiltrierung und w'aachung zu trocknen und 
zu vermahlen. tan erhalt aber hierbei nicbt die £ute tfirkung 
wie bei dem erfindungsgemafien Verfahren. 

Dieses Verfahren bes€eht darin, daB man auf dem Titandioxyd- 
Pigment Titandioxyd und Magnesiumdioxyd und gegebenenfalls 
Aluminiumoxyd niederscblagt und das so eingehullte figment 
bei einer Temperatur von ungefj'hr 600° C kalziniert. 
Die erfindungsgemafie Beliandlung von Titandioxyd-Pigmenten 
wird vorteilbaft wie folgt durchgefubrt: 

Zu einer Suspension von nicbt behandeltem Rutil f ligt man 
Na-Siiikat hinzu, so daB ungefihr 2,5 Teile Ji0 2 auf 100 Tel- 
le Ti0 2 kommen. Die Suspension wird unter standigem RUbren 
auf ungefahr 60° C erwarmt. Nach einer gewisaen Ruhrdauer 
fligt man soviel tog-Sulfat hinzu, daB auf 100 Teile Ti0 2 ein 
Teil MgO kommt. 

Dann neutraliBiert man z.B. mit einer in Bezug auf MgO 
stoechiometrischen Menge von Natriumkarbonat. Nach ungefahr 
▼iertelstiindliohem RUhren wird die Suspension einer starien 
Wasohung unterworfen. Das Produkt wird dann in einen auf 
600° erwarmten Of en eingefuhrt, wobei eB wiihrend sechs biB 
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acht Stunden kalzini rt wird. 

Das so gciwonnene Titandioxyd-Figment kann gebrochen, ferner 
serkleinert und dann besonders in ichichten angewendet wera 
den. 

Man hat f estgestellt, dafi es vorteilhaft ist, naoh der Einfiih- 
rung der stoechiometrischen Henf-e von Alkali Al-Sulfat hin- 
zuzugeben, urn einen pH- Wert von 7 - 7,5 zn erhalten. 
Das erfindungsfemiiBe Verfahren wird durch die nachfol^enden 
Beispiele erlautert, ist aber richt darauf beschrMnkt. 

Beispiel 1 * 

Zu drei Litem einer wassrigen Suspension von niclit behandel- 

3 

ten Rutil wird 500 g/l Ti0 2 und unter Riihren 1172 cm- 7 einer 
Losung von ffa- Silikat mit 32 g/l SiOg hinzugegeben und auf 
60° 0 erwirmt. 

fcian halt das Euhren etwa 10 Linuten aufrecht und fLgt dann 
30Q ckl^ einer losung von 50 g/l Dig- Sulfat hinzu. Man neutra- 
lisiert dann mit hatriuinkarbonat , l&Bt 1C Kinuten ruhen und 
unterwirft die Suspension einer kraftigen Waschung. Das J-ro- 
dukt wird dann in einen Of en von 600° C eingefuhrt, worin 
es w&hrend sechs bis acht Stunden kalziniert wird, Hachdem eo 
aus dem Of en ausgefiihrt ist, zerkleinert man es. 

Die Bestioidigkeit des auf diese Weise eriialtenen Pigments ist 
sehr gut* Das Mafi der BestLndigkeit ist auf folgende V/eise 
naohweiabar. Man arbeitet in einen Papierbrei 20# Ti0 2 ein undy 

'zieht 
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die Masse in ine kleine Form aus. Nach d m Trocknen b kleidet 
man die geformte Mass^-e mit Formol-Melaminharz und verp'resst 
sie zu scl>ichtenformigen ijtreifen. In dieser Weise prapariert 
man 2 Streifen, den einen mit ciem zu prufenden Ti0 2> den an- 
deren mit dem bisher gebrfiuci^icben TiOg. 

Die beiden otreifen werden dann der Einwirkung eines tfeathero- 
meter3. unterworfen und man misst die iinderungen der Piirbung 
des ausgesetzten Teils gefjeniiber einem Teil, welcher unter dem 
metalliscben Tri/.ger verborgen ist, in Abhangigkeit von der Zeit. 

Das erfindungsgemaB erhaltene Ti0 2 fiirbt sioh nicht, das bis- 
her im Handel befindliche Ti0 2 farbt sich mehr oder wenirer 
stark. 

Man kann die Stabilitat des erf indujvsgeuass behandelten 1 ig- 
ments mit aer Stabiiittat des Handels-Standardpigiuents, dns 
man einer Oberflachenhehandlung mit kieselsaure und Tonerde 
ohne Rekblzincction unterworfen hat, vergleichen, indem man 
willklirlich eine otabilitJ tsstuf enreihe aufstellt, in der 0 
der otabilitat des cb<?n er^ahnten gewohiilichen Pigments ent- 
spricht. In dieser Stabilitatsreihe betriigt dann die Stabili- 
ty des in Beispiel 1 erhaltenen Pigments 70 

Eeispiel 2: 

Zu drei Liter einer Suspension von nicht vorbehandeltem Rutil 
mit 50( ; g/1 Ti0 2 fiirt man, wie in Beispiel 1, 1172 cm' einer 
Lcisung von Natriumsilikat und 300 cnr einer Looung von Mugne- 
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siumsulf&t. 

An Stelle von Natriumkarbonat verwendet man 30C cnr einer Lo- 
sung von 1u0 g/l Soda und hierauf eine Mange Aluminiumsulf at f 
die hinreicht, urn einen pH-Wert von 7,5 - 8 zu erreichen. 
Die duspension wird bierauf gev/aschen und f wie in Beispiel 1 f 
kalziniert. 

Die Stabiltat des erhaltenen Jigments iat ausgezeichnet • In 
der in Beispiel 1 aufgestellfcen dtabiltitasstuf enreihe betragt 
sie 80 
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Patentansprtiche 

1) Verfahren zur Herstellung eines lichtbestindigen Titandioxyd- 
Pigments, daduich gekennzeichnet 9 dasa man das mit Magae- 
siumsilikat bekleidete Titandioxyd-Pigment bei ungefUhr 

600° kalsiniert. 

2) Verfahren nach Anspruph 1), dadurch gekennzeichnet, dass man 
auf dem mit Magne siumsilikat bekleideten Titandioxyd-Pig- 
ment vor der Kalzinierung Aluminiumoxyd niedersculagt . 

3) Verfahren nach Anspruch 1) oder 2), dadurch gekennzeichnet, 
dasa man auf dem Titandioxyd-Pigment soviel Lagnesiumsili- 
kat niederschlagt, dass das Titandioxyd-Pigment be-sogen auf 
seinen Ti0 9 -Gehalt 2 f 5 # 3iO P und 1 ,0 ^ MgO enthalt. 
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